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Abstract of DE1 92381 2 

Bearing material for plain bearings consisting of PTFE and 10-20% of Cd or CdO with possible additions 
of Cu, CuO orCu alloys, such as bronze, in amounts of 1-10%. - No risk of explosions. -25% v/v CdO, 
5% v/v bronze (89% Cu, 1 1 % Sn), 70% PTFE. 
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THE GLACIER METAL COMPANY LIMITED 
Alperton, Wembley,. Middlesex, England • 

" * 

betref f end 

Lagermaterial fur G-leitlager 

(Zusatz zu Patent ..... Patentanmeldung P 14 9^ 079.5) 

Die Erfindung betrifft ein hochwertiges Lagermaterial aus 
• Polytetraf luorSthylen und anorganischen FUllstoff en. Das Haupt- 

patent (Patentanmeldung P 14 9^' 079.5) betrifft ein 

Lagermaterial fur Gleitlager aus Polytetraf luorathylen und 
anorganischen PUllstoff en, bei dem die Pullstof fe eine Kombina- 
tion von 5 bis hO Vol.-% Blei und/oder Bleioxid und 50 bis 1 Vol.- 
% Kupfer, Kupf erlegierung Oder Kupferoxid sind und die FUllstoff- 
menge 60 Vol.-# der gesamten Masse nioht tiberschreitet-. 

Das erfindungsgemaBe Lagermaterial enthSlt ebenfalls einen 
Kunststoff , z.B. Polytetrafluorathylen, und als PUllstoff ein 
Metall mit einem niederen Schmelzpunkt Omit Ausnahme von Blei) 
bzw. dessen Oxid, vor.zugsweise Cadmium Oder Cadmiumbxid. 
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Bel dem Lagermaterial des alteren Vorschlags zeigte sich, 
daB beim Sintern es zu Explosionen inf olge einer Wechsel- 
wirkung zwischen dem Kunststoff und Bleioxid kommen kann. 
Die erfindungsgemSBen Lagermaterial! en rtit Cadmium Oder 
Cadmiumoxid anstelle von Blei stellen keine Explosionsge- 
fahrdung bel der Herstellung des Gleitlagers dar. 

Das erfindungsgemaBe Lagermaterial enthalt beisplels- 
weise 10 bis 20 Vol.-# Cadmium Oder Cadmiumoxid gegebenenf alls 
in Kombination rait Kupfer, Kupferoxid Oder Kupf erlegierung 
wie Bronze zur Verbesserung der VerschleiBbestandigkeit. 
Der Anteil an Kupfer fulls toff en kann beispielsweise zwischen 

I und 10 Vol.-# betragen. Die Gesamtmenge an Pulls toff soil 
liO Vol.-# des Lagermaterials nicht Ubersteigen. 

' Das erfindungsgemaBe Lagermaterial eignet sich fur Lager 
von StUtzschalgren,z.B. Stahl. " - 

Die Erfindung 1st an f olgenden .Beispielen naher erlautert. 
Bei spiel 1 

30 Vol.-# Wi smut, 10 Vol.-# Kupferoxid, 60 Vol—* Poly- 
tetrafluorathylen. 

Bel spiel 2 

25 Vol—* Cadmiumoxid, 5 Vol—* Bronze (89 * Kupfer und 

II * Zinn), 70 Vol—* Polytetraf luorathyleni 

/ 

Belspiel 3 

15 Vol—* Cadmium, 15 Vol—* Kupfer, 70 Vol—* Poly- 
tetraf luorathylen. 
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daB der Anteil an Pulls toff io bis 



i X.j Lagermaterial auf der Basis pines Kunststoffs und einem 

Worganischen Pailstoff ./O&J^.-rxJ* 
daB der Kunststoff Polytetraf luorathylen und der Pailstoff ' 
ein Metall rait einem niederen Sehmelzpunkt Oder de&senOxid 1st. 

2. Lagermaterial nach Anspruch l, dadurch g e k e n n - 
z e i o h n e t , daB das Metall Cadmium 1st. 

3. Lagermaterial nach Anspruch 1 .Oder 2, dadurch g e - 
k e n n z e i c h n e t , daB der Antei 
20 Vol.-* des Lagerwerkstof fs ausmaeht. 

Lagermaterial nach Anspruch l bis 3, dadurch g e k e n n- 

llLl W> " Ptillstoff ^tzlich zu dem Metall mit 
niederem Sehmelzpunkt oderdessen 0*1 d Kupf er, Kupferoxid Oder 
eine Kupferlegierung enthalten 1st. . 

5. Lagermaterial nach Anspruch k, dadurch g e k e n n - 

LIL, **** ' dSfl der *«tell an Kupfer, Kupferoxid Oder 
Au PI enegierung 1 bis 10 Vol.-* 

ausmaeht, 

6. Lagermaterial nach Anspruch 1 bis 5 , dadurch g e - • 
e n n z e i c h n e t , daB der Anteil an PUllstoff i m Lager- 
material maximal 40 * ausmaeht. 
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